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L'invention est relative aux excipients pour rouge 
a levres et produits analogues. 

Elle vise plus particulierement, a titre de pro- 
duit industrial nouveau, une composition moulable 
et dont Tapplication en couche mince assure, en 
meme temps que la nuance et 1'aspect desires, une 
protection efncace de la muqueuse contre les intem- 
peries, cette protection etant fonction de la bonne 
adherence de la- couche, de sa resistance a Taction 
de Teau et de la salive et de sa permeabilite se- 
lective, comme il sera expose ci-apres. 

La nouvelle composition moulable pour la con- 
fection de batons de rouge a levres et de produits 
analogues, qui constitue Tobjet de la presente 
invention, se distingue notamment en ce qu'elle 
contient, a cote d'une proportion predominate 
d'un melange equilibre de substances grasses et de 
cires d'emploi usuel, environ 8 a 10 % d'un poly- 
siioxane huileux en environ 6 a. 8 % d'une charge 
coloree constitute de laques ou de pigments prati- 
quement insolubles dans les milieux aqueux et 
dans les huiles minerales, vegetales et animales ,a 
Texclusion de tout colorant hydrosoluLle ou lipo- 
soluble. 

Les recherches effectuees dans le cadre de Tin ven- 
tion ont en eflet permis de constater que Incorpo- 
ration d'un tel polysiloxane (huile de silicone) dans 
la proportion indiquee assure, independamment 
des avantages connus de 1'urilisation des silicones 
en cosmetique, une adherence particulierement forte 
h Tepiderme et a la muqueuse, ce qui permet d'ob- 
tenir une couche coloree d'epaisseur uniforme et 
d'aspect homogene sans recourir a 1'emploi de colo- 
rants organiques du type des eosines, dont la par- 
faite innocuite est pour le moins douteuse. 

Bien que certains avantages conferes par Tem- 
ploi des silicones en cosmetique aient deja ete 



reconnus, par exemple dans le demoulage avec en- 
duction" des moules avant la coulee, on n'avait 
encore jamais songe a tirer partie de cet accrois- 
sement de l*adherence, de la resistance a 1'eau et 
a Tabrasion pour essayer d'obtenir des compositions 
totalement exemptes de colorants organiques du 
type des eosines et qui soient neanmoins suffisam- 
ment couvrantes. 

En fait, sans que soit eruise aucune hypotbese 
visant a expliquer les resultats satisfaisants obtenus 
au moyeri des compositions conformes a l'invention, 
il apparait que la presence de silicones dans Tinter- 
valle des proportions ci-dessus indiquees joue un 
role determinant dans 1'adherence et Thomogeneite 
du film de pigments colores insolubles une fois 
applique sur la surface a colorer. De plus, la 
permeabilite selective d'un tel film et sa resis- 
tance remarquable a Tabrasion et a Taction de Teau 
et de la salive realisent une protection tres efR- 
cace contre les gergures et autres dommages causes 
par les intemperies, principalement en hiver par 
temps de gel ou de brouillard. 

Les problemes de la fabrication d'un produit con- 
forme a l'invention sont les memes que ceux de 
la fa b rication d'un rou g e a levres de t ype classique 
et Texpression utilisee ci-dessus de « melange equi- 
libre » rend compte de tels problemes. C'est ainsi 
que la proportion de cire ne doit pas depasser un 
certain taux, au risque d'obtenir une texture d'as-. 
pect cristallise desagreable. Par exemple, si Ton 
utilise une cire particulierement dure telle que la 
cire de Carnauba, la protection ne doit pas depasser 
10 % du poids de la composition. L'addition d'al- 
cool oleique pour^ameliorer le briflant, par ailleurs 
peu recommandable en raison de la tendance de 
ce produit a exsuder, n'est nullement necessaire du 
fait que la presence de silicone assure, dans ce sens, 
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un resultat au moins aussi satisfaisant, en meme 
temps quVlle facilite le demoulage apres coulee et 
refroidissement. 

Parmi les divers ingredients utiiisables avantageu- 
sement, en melange au polysiloxane et aux pigments 
colores insolubles, pour la preparation d'une compo- 
sition conforme a I'invention, on peut citer notam- 
men Taicool cetylique (environ 6 a 7%), le my- 
ristate (ou le palmitate) d'isopropyle (environ 3 
a 5%) et i'huile de ricin (environ 8 a 10%). 

Bien entendu, la composition conforme a Tin- 
vention peut contenir tous les adjuvants, usuels 
tels que des parfums et des edulcorants. 

On decrit, ci-apres, a titre purement illustratif, 
quelques exemples de compositions *conformes a 
I'invention fles proportions indiquees sont des pour- 
centages en poids ) . 

Exemple 1 



' Tangerine Red Potin 1,280 

V Rose Jacinthe N° 400 1,841 

Colorants Orange 4 N° 2709 1,233 

) Rose AquapeUan N° 407 . . . . 0,200 

' Olympia 2721 0,596 

Support decolorants | Oxyde de Titane 0,950 

/ Cire de Gandelilla 3,778 

Cire de Carnauba 1,525 

I Ozokerite 8,957 

1 Alcool cetylique 7,075 

] Vaseline blanche 17,492 

Recipient gras ' Alcools de lanoline 18,146 

1 Huile de ricin 9,360 

j Myristate d'isopropyle 3,522 

f Huile de vaseline fluide 14,594 

l Polysiloxane (Rhodorsil 3322) 9,321 

Parfum 0,130 



Exemple 2 

( Rose Jacinthe N" 400 3,701 

Colorants > Orange 4 N° 2709 0,634 

/ Rose special pastel clair J . . . 1,264 

Support de colorants | Oxyde de Titane 0,935 

, Cire de Candelilla 3,780 

Cire de Carnauba 1,403 

I Ozokerite 8,705 

I Alcool cetylique 7,287 

1 Vaseline blanche 17,229 

Excipient gras / Alcools de lanoline 18,224 

]_Huue_de_rfcm_.„..._..._._. . 9,322 

Myristate d'isopropyle 3,602 

Huile da vaseline 14,864 

Polysiloxane (RhodorsH 3322) 8,923 

I Parfum 0,125 



Exemple 3 

( Rose Jacinthe N° 400 1,026 

Colorants > Orange 4 N° 2709 1,811 

/ Pigment special rose pastel clair 5,450 

Support decolorants | Oxyde de Titane 0,833 

Ore de Candelilla 2,762 

j Cire de Carnauba 1,439 

I Ozokerite 8*888 

I Alcool cetylique. 6,630 

) Vaseline blanche 16,204 

Excipient gras ' Alcools de lanoline 19,803 

I Huile de ricin 9,704 

1 Myristate d'isopropyle 2,987 

f Huile de vaseline 13,009 

Polysiloxane (Rhodoreil 3322) 9,332 

\ Parfum 0,122 

Exemple 4 

- • \ Rose Jacinthe N° 400 1,482 

Colorants , Orange 5 extra N° 4153 2,720 

Support decolorants | Oxyde de Titane 5,603 

' Ore de Candelilla 3,632 

j Cire de Carnauba 1,088 

I Ozokerite 8,775 

\ Alcool cetylique 6,007 

1 Vaseline blanche , 16,471 

Excipient grns / Alcools de lanoline 18,660 

Huile de ricin 9,159 

Myristate d'isopropyle 3,739 

Huile de vaseline 13,724 

Polysiloxane (Rhodorsil 3322) 8,800 

\ Parfum 0,130 



Bien entendu, I'invention n'est pas limitee aux 
divers modes de realisation indiques ci-dessus, qui 
ne 1'ont ete qu'a titre d'exemples, . 

RESUME 

L'invention a pour objet, a titre de produit In- 
dustrie! nouveau, une composition moulable pour 
la confection de batons de rouge a levres et de 
produits analogues et qui se distingue notamment 
en ce qu'elie contient, a cote d'une proportion 
predominate d'un melange equilibre de substances 
grasses et de cires d'emploi usuel, environ 8 a 10 % 
d'un polysiloxane huileux et environ 6 a 8 % d'une 
charge coloree constitute de laques ou de pigments 
pratiquement insolubles dans les milieux aqueux 
et dans les huiles minerales, vegetales et animales, 
a Texclusion de tout colorant hydrosoluble ou 
liposoluble. 
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